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Die Erfindung betrifft eine Kerze mit einem mit trans- 
parentem Kerzenmaterial gefiillten Behalter, in dem ferner 
ein Docht und eine untere Sicherheitswachsschicht ange- 
ordnet sind. 

Bekanntlich enthalten Kerzen aus einem Kerzenwachs oder 
einem poiymeren Material in einem Metall- oder Glas- 
behalter haufig Fremdkorper, beispielsweise verkohlte 
Teilchen des Dochtes oder von Ziindholzern, die durch den 
brennenden Docht entziindet werden konnen, wodurch dann 
eine plotzliche kleine Explosion der Flamme auftritt, die 
auch als Flackern oder Knistern bezeichnet wird. Ein 
solcher Vorgang kann auch der die Kerze entziindenden Per- 
son schaden oder zu einem Brechen oder ReiBen des Kerzen- 
behalters fiihren, wenn dieser aus Glas besteht. Auch da- 
durch konnen Personen beeintrachtigt werden. Beim Gegen- 
stand der US-PS3797 990 wird dieses Problem mindestens 
teilweise beseitigt. Es handelt sich dabei urn eine Kerze, 
bei der auf dem Boden des Behalters ein Sicherheitswachs 
angeordnet ist und der Docht mit seiner Dochtklarnmer ent- 
weder auf oder unter dieser Sicherheitswachsschicht vor- 
gesehen ist. Nach dieser Anordnung wird der Behalter mit 
dem Kerzenwachs gefiillt. Wahrend die Kerze zu ihrem Ende 
hin brennt, schmilzt das Sicherheitswachs und vermischt 
sich mit dem Kerzenwachs, wobei Fremdkorper eingeschlos- 
sen werden und eine Stromung des Kerzenwachses zur Flamme 
hin unterbunden wird. Auf diese Weise wird die Kerze ge- 
loscht und ein Flackern oder Knistern verhindert. 

Dieses Prinzip kann erfolgreich bei undurchsichtigen Ker- 
zen eingesetzt werden, jedoch eignet es sich weniger fur 
transparente Kerzen. 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine Kerze anzu- 
geben, bei der die nachteiligen Erscheinungen , die mit dem 
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Flackern. und/oder Knistern verbunden sind, auch dann ver- 
mieden werden, wenn ein transparentes Kerzenmaterial vor- 
gesehen ist. Diese Kerze soil wahrend ihrer gesamten 
Gebrauchszeit transparent bleiben. 

Diese Aufgabe wird fur eine Kerze eingangs genannter Art 
erfindungsgemaB dadurch gelost, daB eine transparente 
Sicherheitswachsschicht vorgesehen ist, die ein thermo- 
plastisches Polyamidharz und ein mit dem Kerzenmaterial 
kompatibles Losungsmittel fur das Polyamidharz enthalt, 
und daB das Polyamidharz und das Losungsmittel so bemessen 
sind, daB die Sicherheitswachsschicht eine hohere Visko- 
sitat und Schmelztemperatur als das Kerzenmaterial hat. 

Durch die Erfindung werden die Flacker- und Knisterer- 
scheinungen beim Herabbrennen der Kerze auch fur transpa- 
rente Kerzenmaterialien vermieden, so daB sich dadurch 
eine hohere Sicherheit als bei vorbekannten Kerzen er- 
zielen laBt. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
sind Gegenstand der Unteranspriiche . 

Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung werden im folgenden 
anhand der Figuren beschrieben. Es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung einer trans- 

parenten Sicherheitsschicht in Form einer 
Scheibe , 

Fig. 2 einen Querschnitt einer Kerze nach der Er- 

findung und 

Fig. 3 einen Querschnitt einer weiteren Kerze nach 

der Erfindung. 
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In den Figuren ist ein Kerzenbehalter 10 dargestellt, der 
eine obere transparente Kerzenmaterialschicht 11 und eine 
untere transparente Sicherheitsschicht 12 enthalt, wobei 
ein Docht 13 uber die obere Flache der Kerzenmaterial- 
schicht 12 hinausragt. 

Der Behalter 10 kann aus einem hitzefesten Material be- 
stehen, wozu ublicherweise Kunststoffe oder Glas verwen- 
det werden. Der Docht 13 besteht aus jedem geeigneten 
Dochtmaterial und wird vorzugsweise mit einer Docht- 
klammer 14 ublicher Art gehalten. Die Dochtanordnung kann 
auf der Sicherheitsschicht 12 vorgesehen sein, wie es in 
Fig. 2 gezeigt ist, oder die Sicherheitsschicht 12 kann 
auf der Dochtklammer liegen^ wie es in Fig. 3 gezeigt 
ist , 

Die obere transparente Kerzenmaterialschicht 1 1 kann aus 
einem transparenten Material ublicher Art bestehen. Vor- 
zugweise wird jedoch das Material nach der US-PS 3 819 34 2 
verwendet. Grundsatzlich enthalt eine solche Zusammen- 
setzung ein thermoplastisches Polyamidharz und ein dafiir 
geeignetes entf lammbares Losungsmittel , welches das Harz 
bei einer Temperatur unter ca. 110°C lost und mit ihm 
zusammen eine gelartige Struktur bildet. 

Bei solchen Zusammensetzungen ist es moglich, das Poly- 
amidharz mit Anteilen von ca- 5 bis 35 Gewichtsteilen 
fur jeweils 100 Gewichtsteile der Zusammensetzung zu ver- 
wenden. Ein oberer Grenzwert von 10 Gewichtsteilen ist 
hierzu sehr gut geeignet. 

Die transparente Sicherheitsschicht 12 ist weitgehend 
unbrennbar bei den fur eine Kerze vorherrschenden Be- 
dingungen und kann jede geeignete Form haben. Vorzugsweise 
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ist sie der Form des Bodens des Behalters 10 angepaBt, 
wie es in Fig. 2 und 3 gezeigt ist. Im folgenden sollen 
unter einer "Scheibe" alle in diesem Zusammenhang mog- 
lichen und denkbaren For men versta-nden warden. Die beiden 
wesentlichen Komponenten der Scheibe sind das thermo- 
plastische Harz und das Losungsmittel. 

Das thermopiastische Polyamidharz kann das Material sein, 
wie es beim Gegenstand der US-PS 3 819 342 fur die obere 
Schicht verwendet ist. Solche Harze sind handelsiiblich 
unter der Bezeichnung VERS AMID . 

Das Losungsmittel muB das Polyamidharz losen und auch 
mit der oberen transparenten Kerzenmaterialschicht kompa- 
tibel sein. Geeignete Losungsmittel sind ungesattigte 
Fettsauren ( vorzugsweise c io~ C 30^ / un 9 es ^ tti( ? te Fettalko- 
hole (vorzugsv/eise C^q-C^q)/ gesattigte Fettalkohole 
(vorzugsweise C^-C^ n ), Ester von Fettsauren (vorzugsweise 
C^-C^q) mit mehrere Hydroxylgruppen enthaltenden Alkoholen 
und Glycerol oder Mischungen dieser Stoffe. Hierbei werden 
die gesattigten Fettsauren vorzugsweise verwendet. 

Die Anteile des Harzes und des Losungsmittels in der 
Scheibe sind kritisch. Die Scheibe 12 muB eine hohere 
Schmelz tempera tur und Viskositat als die obere Kerzen- 
materialschicht 11 haben und doch mit dieser Schicht 
kompatibel sein. Dies wird am besten durch eine hohere 
Konzentration des Polyamidharz es in der Scheibe als in 
der oberen Kerzenmaterialschicht erreicht. Fur jeweils 
100 Gewichtsteile der Sicherheitsschicht werden 20 bis 
80 Gewichtsteile Polyamidharz verwendet. Vorzugsweise wer- 
den im wesentlichen gleiche Gewichtsteile von Harz und 
Losungsmittel verwendet. Es muB lediglich genug Losungs- 
mittel vorhanden sein, urn das Harz zu losen und die Aus- 
bildung des Gels zu unters tutzen . Die Scheibe wird geformt, 
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indem einfach das Polyamidharz und das Losungsmittel in 
den gewiinschten Anteilen vermischt werden und sich ein 
verdicktes Gel bildet, das in jede gewiinschte Form ge- 
bracht werden kann. Die Formgebung erfolgt, indem die 
Mischung vor der Gelbildung in den gewiinschten Behalter 
gefiillt wird. Alternativ konnen die Scheiben auch separat 
geformt und dann als feste Scheibe in den Behalter einge- 
geben werden. Wenn die Scheibe uber der Dochtanordnung 
liegen soli, wie es in Fig. 3 gezeigt ist, so mufi der 
Docht lediglich vor der Gelbildung in die Mischung ein- 
gesetzt werden. 

Die obere Kerzenmaterialschicht wird hergestellt wie in 
der US-PS 3 819 34 2 angegeben und kann dann zur Ver- 
vollstandigung der Kerze in den Behalter eingegeben wer- 
den. 

Falls erwtinscht, kann ein geringer Anteil (ublicherweise 
weniger als ca. 5 Gewichtsteile ) eines dispersionsf ahigen 
Materials der Sicherheitsscheibe beigegeben werden, wobei 
dieses Material die Kapillarwirkung des Dochtes verzogert. 
Ein solches Material, das im folgenden auch beschrieben 
wird, hat denselben Effekt wie Fremdstof f e , beispiels- 
weise verkohlte Zundholzer, die als Docht wirken konnen. 
Solche dispersionsf ahigen Stoffe sind auch gedampfte 
Kieselerde, ausgefalltes Siliciumdioxid , Silicamehl, 
Siliciumdioxid und Mischungen dieser Stoffe. 

Ublicherweise bei Kerzen vorgeseheneZusatzstof f e konnen 
verwendet werden, beispielsweise Farbstoffe, Parftime, 
Klarungsmittel, Antif lammstof f e und ahliche. Sie konnen 
als Zusatzstoffe in der Sicherheitsschicht in ublichen 
Anteilen vorgesehen sein, mit denen die normalen Effekte 
erzielt werden. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daB 
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nur solche Zusatzstoffe vorgesehen sein sollen, die 
die Durchsichtigkeit der Scheibe nicht beeintrSchtigen . 

Die Sicherheitsscheibe arbeitet f olgendermaBen . . Wenn die 
Kerze zum Boden des Behalters hin brennt, schmilzt die 
Sicherheitsscheibe und vermischt sich mit dem Kerzenma- 
terial, wodurch alle Fremdkorper (normalerweise verkohl- 
te Zundholzteilchen und andere Stoffe, mit denen die 
Kerze entziindet wurde) eingeschiossen werden und die 
Stromung des Kerzenbrennmaterials zur Flamme hin be- 
hindert wird. Auf diese Weise wird die Kerze gel5scht 
und das Fiackern bzw. Knistern verhindert. 

Die EinschiuBqualitat der Sicherheitsscheibe wird auf 
die hohere Viskositat der geschmolzenen Mischung aus 
Scheibe und Kerzenmaterialschicht beim Schmelzen und 
ZusammenschluB beider Stoffe zuriickgef lihrt . Die Fremd- 
korper sinken ab und werden in der praktisch nicht brenn- 
baren Mischung eingeschiossen. Das Verloschen ist darauf 
zuriickzuf uhren , daB die Stromung des Ker zenmater ials zum 
Docht hin unterbunden wird, da es sich mit dem Material 
der Sicherheitsscheibe vereinigt. Sicherheitsscheiben 
mit den vorstehend genannten dispersionsf ahigen Stoffen 
loschen die Flamme am besten, da sie die Kapillarwir- 
kung des Dochtes und der Fremdstoffe verzogern. Ein Ver- 
lust an Kapillarwirkung fiihrt zu einem Ausloschen der 
Flamme und verhindert damit das Fiackern, wenn der Docht 
zum Boden des Behalters hin verbrennt. 

Durch die Erfindung ist es also moglich, bei einer voll- 
standig transparenten Kerze das Fiackern bzw. Knistern 
und damit verbundene Personenschaden zu vermeiden. 

Die Erfindung wird im folgenden anhand eines Beispiels 
weiter erlautert, bei dem Anteilsmengen in Gewichtsteilen . 
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angegeben sind, falls nicht anders vorausgesetzt. 
Beispiel 

Eine transparente Sicherheitsscheibe wird durch Ver- 
mischen der folgenden Anteile und entweder Gelbildung 
am Boden eines transparenten Behalters oder GieBen von 
Scheiben in einer Form geeigneter GrSBe hergestellt: 



Gewichtsteile 

Polyamidharz (BC-1283) 49,498 

Isohexacosanol 49,4 98 

Siliciumdioxid (gedampft) 1,000 

Solvent Blue 35 0/ ' 0Q4 



Eine Dochtanordnung wird iiber der Gelscheibe vorgesehen 
und dann die folgende transparente Kerzenmaterialschicht 
hinzugef iigt : 



Gewichtsteile 



Polyamidharz (BC-1283) 20,0000 
Isohexacosanol 
Mineralol 
Glycerylmonooleat 

Ultraviolett-Lichtabsorber 
(Uvinul D-50) 

Parf um 

Solvent Blue 35 



36, 9491 
36,9491 
1 ,0000 



0,1000 
5,0000 
0,0015 

Farbstoff ( D & c Violett Nr. 2) 0,0003 
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Das Ergebnis ist eine leicht getonte transparente 
Kerze, in der die Sicherheitsschicht nicht als se- 
parate Struktur erkennbar ist. 

Alie vorstehend beschriebenen Merkmale der Erfindung 
konnen einzeln oder in beliebiger Zusammenf assung er- 
f indungswesentlich sein. 
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Patentanspruche 



*\y Kerze mit einem mit transparentem Kerzenmaterial 
gefullten Behalter, in dem ferner ein Docht und 
eine untere Sicherheitswachsschicht angeordnet 
sind, dadurch gekennzeichnet, daS eine transparente 
Sicherheitswachsschicht (12) vorgesehen ist 7 die 
ein thermoplastisches Polyamidharz und ein mit dem 
Kerzenmaterial (11) kompatibles Losungsmittel fur 
das Polyamidharz enthalt, und daB das Polyamidharz 
und das Losungsmittel so bemessen sind, daB die 
Sicherheitswachsschicht (12) eine hohere Viskositat 
und Schmelztemperatur als das Kerzenmaterial (11) hat. 

2. Kerze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daB 

ein dispersionsf ahiges Material vorgesehen ist, welches 
die Kapillarwirkung des Dochtes (13) verzogert. 

3. Kerze nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB als Losungsmittel ungesattigte Fettsauren, Fett- 
alkohole, Ester von Fettsauren mit mehrere Hydroxyl- 
gruppen enthaltenden Alkoholen und Glycerol oder 
Mischungen dieser Stoffe vorgesehen sind. 

4. Kerze nach einem der vorhergehenden Anspriiche , da- 
durch gekennzeichnet, daB das dispersionsf Shige Ma- 
terial gedampfte Kieselerde, ausgefalltes Silicium- 
dioxid, Silicamehl, Siliciumdioxid oder eine Mischung 
dieser Stoffe ist. 

5. Transparente Sicherheitsschicht fur eine Kerze mit 
einem mit transparentem Kerzenmaterial gefullten Be- 
halter, in dem ferner ein Docht angeordnet ist, 
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dadurch gekennzeichnet , dafi die Sicherheitsschicht 
(12) ein thermoplastisches Polyamidharz und ein mit 
dem Kerzenmaterial (11) kompatibles Losungsmittel 
fur das Polyamidharz enthalt und daB das Polyamidharz 
und das Losungsmittel so bemessen sind, dafi die Sicher- 
heitsschicht (12) eine hohere Viskositat und Schmelz- 
temperatur als das Kerzenmaterial (11) aufweist. 

6. Sicherheitsschicht nach Anspruch 5, gekennzeichnet 
durch ein dispersionsf ahiges Material, das die Ka- 
pillarwirkung des Dochtes (13) verzogert. 

7. Sicherheitsschicht nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dafi als Losungsmittel ungesattigte 
Fettsauren, Fettalkohole , Ester von Fettsauren mit 
mehrere Hydroxylgruppen enthaltenden Alkoholen und 
Glycerol oder Mischungen dieser Stoffe vorgesehen 
sind . 

8. Sicherheitsschicht nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dafi als dispersions- 
f ahiges Material gedampfte Kieselerde, ausgefalltes 
Siliciumdicxid, Silicamehl, Siliciumdioxid oder eine 
Mischung dieser Stoffe vorgesehen 1st. 
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